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(57) Resume: Patente de Inven9ao de "MASSA PARA RETOQUE DE 
MADEIRAS COMPENSADAS*. Trata-se o objeto da presente inven^ao, a 
uma massa para retoque de madeiras compensadas. E feita preparando-se 
a solu^o A, constituida de 7.33 kg de carboxmeticelutose e 92,67 Kg de 
agua. A seguir adtcona-se 9,71 Kg de restna ureia formol. 5,71 de soiu^ao 
A e pigmento, batando durante tres minutos. Apos adiciona-se 45.72 Kg de 
taico industrial e agua ate que a massa ftque bem homogenea. batendor por 
dez minutos. 
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Relatorio Descritivo da Patente de Invenfao de "MASS A PARA 
RETOQUE DE MADEIRAS COMPENSADAS". 

Refere-se o objeto da presente patente a uma massa para 
retoque de madeiras compensadas. que em relagao as existentes, tern menor 
custo e otimo desempenho. N3o oxida a madeira, nao provocando manchas, 
ndo tern retragao, nao e inflamavel, e de facil aplica^ao com espatula e facil de 
lixar. 

A materia prima utilizada e uma proporgao de 68,58 Kg de taico 
industrial, 9.71 Kg de ureia formol. 16,00 Kg de agua, 5,71 Kg de solu^ao A 
mais pigmentagao, conforme tonalidade desejada, com oxido de ferro. 

A solu^ao A e constituida de 7.33 Kg de carboxmetilceluiose e 
92.67 Kg de agua. 

Adiciona-se toda a ureia formol, 9,71 Kg, 5,71 Kg da solugao A. 
pigmento conforme cor desejada e deixar bater durante tres minutos. 

A seguir adicionar 45.72 Kg de taico industrial e agua ate que a 
massa fique bem homogenea e deixar bater durante dez minutos. 

Apos adicionar mais 22,86 Kg de taico industrial e acrescentar o 
restante de agua e bater ate a massa ficar homogenea. 

Finalmente corrigir a tonalidade da massa com oxido de ferro. 
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REIVINDICAQAO 

1- "MASSA PARA RETOQUE DE MADEIRAS COMPENSADAS ", 
caracterizada por ser constitui'da de 68.58 Kg de taico industrial. 9.71 Kg de 
ureia formol, 16,00 Kg de agua. 5.71 Kg de solu?§o A. mais pigmenta?ao. 
conforme tonaiidade desejada. com oxido de ferro, sendo a solu?ao A 
constituida de 7,33 Kg de carboxmetiicelulose e 92.67 Kg de ^igua. 

2 - "MASSA PARA RETOQUE DE MADEIRAS COMPENSADAS" 
de acordo com a primeira reivindica?ao. onde o modo de fazer e caracterizado 
por adicionar-se toda ureia formol, 5.71 Kg de solucao A e pigmento conforme 
cor desejada e bater durante tres minutos. adicionando-se 45.72 Kg de taico 
industrial e agua ate que a massa fique bem homogenea. batendo durante dez 
minutos. adicionando-se apos mais 22.86 Kg de taico industrial e acrescentar o 
restante da agua e bater ate a massa ficar homogenea. conigindo a tonaiidade 
da massa com 6xido de ferro. 
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RESUMO 

Patente de inven?ao de "MASSA PARA RETOQUE DE 
MADEIRAS COMPENSADAS". 

Trata-se o objeto da presents invengao, a uma massa para 
5 retoque de madeiras compensadas. 

^ feita preparando-se a solugao A. constituida de 7,33 Kg de 
carboxmetilcelulose e 92,67 Kg de agua. 

A seguir adiciona-se 9 J1 Kg de resina ureia formol, 5.71 Kg de 
solugao A e pigmento, batendo durante tres minutos. 
10 Apos adiciona-se 45,72 Kg de taico industrial e agua ate que a 

massa fique bem homogenea. batendo por dez minutos. 

Depois adiciona-se mais 22,86 Kg de taico industrial e 
acrescenta-se o restante da agua, batendo ate que a massa fique homogenea, 
corrigindo a tonalidade da massa com oxido de ferro. 



